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(54) Pigment mit vom Betrachungswinkel abhangiger Farbigkeit, dessen Herstellung sowie 
Verwendung in einem Lack, insbesondere fur Kraftfahrzeuge 

(57) Die Erfindung betrifft ein Pigment mit vom 
Betrachtungswinkel abhangiger Farbigkeit, das durch 
dreidimensionales Vernetzen von orientierten Substan- 
zen fltissigkristalliner Struktur mit chiraler Phase erhal- 
ten worden ist. Urn ein solches Pigment farbhattig 
gegeniiber erhOhten Temperaturen zu machen, wird 
vorgeschlagen, daf5 das Vernetzen in Gegenwart von 
zumindest einer weiteren, zumindest zwet vernetzbare 
Doppelbindungen enthattenden, farbneutralen Verbin- 
dung durchgefuhrt worden ist. 
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Beschreibung 

Die Ertindung betrifft ein Pigment mit vom Betrachtungswinkel abhangiger Farbigkeit, erhalten durch dreidimensio- 
nales Vernetzen von orientierten Substanzen flussigknstalliner Struktur mit chiraler Phase 

Die Ertindung betrifft ferner ein Verfahren zum Herstellen eines Pigmentes mit vom Betrachtungswinkel abhangiger 
Farbigkeit, bei dem orientierte Substanzen flussigkristallmer Struktur mit chiraler Phase dreidimensional vernetzt wer- 

Die Erfindung betrifft ferner einen Lack, der ein derartiges Pigment enthait sowie ein Kraftfahrzeug, lackiert mit 
einem derartigen Lack 

Ein derartiges Pigment sowie dessen Herstellung und Verwendung als Lack, insbesondere als Lack fur Krafttanr- 
zeuge, ist aus der DE 42 40 743 Ai bekannt 

Flussigkristalline Substanzen zur Herstellung derartiger Pigmente besitzen eine verdrillte Struktur mit emer Gang- 
hOhe die einer Welleniange des Lichtes im Bereich von UV bis I Ft entspricht. Diese Struktur findet sich betspielsweise 
bei cholesterischen Flussigkristallen. Cholesterische Flussigkristalle, Oder allgemein flussigkristalline Substanzen mit 
chiraler Phase, die eine verdrillte Struktur mit einer gewunschten Ganghc-he besitzen, kcrinen aus nemat.schen, smek- 
tischen oder diskotischen Strukturen erhalten werden, indem man ihnen eine chirale Substanz zusetzt Art und Anteil 
der chiralen Substanz bestimmen die GanghShe der verdrillten Struktur und damit die Welleniange des reflektierten 
Lichtes. Die Verdrillung der Struktur kann sowohl links- als auch rechtshandig sein. Die Ausgangssubstanzen besttzen 
zudem polymerisierbare, polykondensierbare oder einer Polyaddition zugangliche Gruppen. 

Diese Substanzen werden orientiert, beispielsweise wahrend des Auftragens mit einer Rakel auf eine Folie. 
Anschlie3end werden die Substanzen vernetzt, beispieisweise durch Besirahien mit LiV-Licht. Dabei sntstshtdas Pig- 
ment, das nach Ablosen von der Folie in die gewunschte KorngrGBe gebracht werden kann. 

Ein groGer Anwendungsbereich derartiger Pigmente ist die Einarbeitung in Lacke oder Lacksysteme, insbesondere 
Lacke zum Lackieren von Kraftfahrzeugen. Ein so lackiertes Kraftfahrzeug zeigt abhangig vom Betrachtungswinkel an 
ein und derselben Stelle eine unterschiedliche Farbigkeit, beispielsweise eine blaue, eine grune oder eine mit Rottanen 
erscheinende Faroe. 

Bei dem praktischen Einsatz solcher Pigmente bei der Lackierung von Kraftfahrzeugen wurde nunmehr festge- 
stellt da(3 sich die Farbe in Abhangigkeit von der Einbrenntemperatur des Lackes stark verandert. 

Es ist zwar erwunscht, mit solchen Farbpigmenten bei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln unterschiedliche 
Farberscheinungen zu erhalten, es ist aber nicht erwunscht, daB bei einem bestimmten Betrachtungswinkel, abhangig 
von der Einbrenntemperatur oder von Temperaturbehandlungen der Pigmente, unterschiedliche FarbtGne resultieren. 

Dies ist nicht nur in dem Anwendungsbereich der Pigmente fur Lacke, insbesondere fur Kraftfahrzeuglacke, uner- 
wunscht, sondern bei jeglichen Anwendungen der Pigmente, bei denen diese Warmebehandlungen unterworfen sind. 
So ist ein weiterer Anwendungsbereich derartiger Pigmente die Kosmetikindustrie, bei der, beispielsweise aus Grunden 
der Sterilisierung, Cremes, Pasten o. dgl. erwarmt werden. Auch in diesen Anwendungsbereichen soil kein Farbshift in 
Abhangigkeit der Temperatur auftreten. 

Bei dem zuvor erwahnten Einsatz der Pigmente in Lacksystemen zum Lackieren von Kraftfahrzeugen werden die 
Lacke bei der Erstlackterung der Karosserie bei etwa 130 °C eingebrannt. Bei spateren Reparaturlackierungen k6nnen 
derart hohe Temperaturen nicht mehr emgesetzt werden, da ansonsten andere Bauelemente des Kraftfahrzeuges 
beeintrachtigt werden. Reparaturlackierungen werden daher bei etwa 80 °C durchgefuhrt. Es wurde im praktischen 
Einsatz festgestellt, da(3 diese unterschiedlichen Einbrenntemperaturen bei ein und demselben ausganglichen Pigment 
starke Farbverschiebungen, insbesondere Blauverschiebungen, hervorrufen. 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, hier Abhilfe zu schaffen und Ptgmente der eingangs genannten 
Art derart weiterzuentwickeln, daB deren Farbigkeit be. einem bestimmten Betrachtungswinkel durch Einwirkung 
erhehter Temperaturen weitgehenst unverandert bleibt. 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe bei einem Pigment dadurch gelCst, daB das Vernetzen in Gegenwart von 
zumindest einer weiteren, zumindest zwei vernetzbare Doppelbindungen enthaltenden, farbneutralen Verbindung 
durchgefuhrt worden ist. 

Bei einem Verfahren wird die Aufgabe dadurch gel6st, daB den Substanzen vor dem Vernetzen zumindest e.ne 
wertere, zumindest zwei vernetzbare Doppelbindungen enthaltende, farbneutrale Verbindung zugemischt wird. 

Durch Zumischen von vernetzbaren Verbindungen. die zumindest zwei Doppelbindungen enthalten, kann dte Ver- 
netzungsdichte der Pigmente emOht werden. Zugleich wird eine gewisse Verdunnung der reaktiven Komponenten. die 

i,p FqrhpigmentP bilden pr 7 ipf+ wnhP' dif^p "Reaktiwerdunne^" beim Vernetzen in die resultierende dreidimensionale 

vernetzungsaichte anaererseits aie raroe aer resuitierenaen ngmenie du, soicne niau veranaefi a..., - zuuieiu. 
etne sehr hohe Farbbestandigkeit bei erhohten Temperaturen erzieit wira. somit aer FarDsnitr vernnyer t weiden kann 

Unter "farbneutralen" Verbindungen im Smne der vorliegenden Erfindung sind solche zu verstehen, die anerseits 
selbst keinen unerwunschten EirrfluR auf das Farbergebnis der reaktiven Substanzen flussigknstalliner Struktur mit 
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chiraler Phase ausuben und andererseits durch ihre Funktionalitat die M6glichkert von zusatzl.chen Vernetzungspunk- 
ten schaffen. 

Somit wird die Aulgabe vollkommen gelost. 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung weisen die farbneutralen Verbindungen mehr als drei vernetzbare 
Doppelbindungen auf. Diese erhohte Funktionalitat eroffnet die Mogl.chkert stark erhohter Vernetzungsdichten be. den 
erfindungsgemaBen Pigmenten und tragt besonders zur Farbhaltigkeit gegenuber erhohten Temperaturen bei. 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung weisen die farbneutralen Verbindungen Doppelbindungen vom Acry- 
lat-, Methacrylat-, Vinyl-, Allyltyp auf. 

Diese MaBnahmen haben nun den erheblichen praktischen Vorteil, daB diese Doppelbindungstypen ahnhch den- 
jenigen funktionellen Gruppen sind, die bei den Substanzen f lussigkristalliner Struktur mit chiraler Phase fur die dre.di- 
menstonale Vernetzung sorgen, so daB die nunmehr zusatzlich zugemischten Verbindungen mittels gleicher Starter 
Oder Initiatoren vernetzt werden konnen, wie die eigentlichen, die Pigmente bildenden Substanzen. Werden beispiels- 
weise solche Substanzen f lussigkristalliner Struktur ausgewahlt, die mit UV-Licht vernetzbar sind, so konnen entspre- 
chende, durch UV-Licht vernetzbare farbneutrale Verbindungen zugesetzt werden, urn den gewunschten 
Farbhaltigkeitseffekt zu erzielen. Dies ist somit verfahrensmaBig und fertigungstechnisch sehr einfach zu bewerkstelli- 
gen, es mussen nur die entsprechenden Verbindungen vor dem Vernetzen hinzugemtscht werden, ohne daB deswegen 
andersartige oder zusatzliche Starter oder Initiatoren eingesetzt Oder angewendet werden mussen. 

Vorteilhafterweise werden farbneutrale Verbindungen, ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus den Acrylaten, 
Polyurethanen, Epoxiden, Siloxanen, Polyester und Alkydharzen, eingesetzt. 

Besonders vorteilhaft ist die zumindest eine farbneutrale Verbindung, ausgewahlt aus 1 ,6-Hexandioldiacrylat, Divi- 

KA,c-r*\~>t mnon ai ic Pontaorvthrnltri- und - 

nylbenzol irrvmyiaiKOxysuanen, iriTunMiunwuen ruiy ui eu iaw y .a^nyw. . v. , 

tetraacrylaten, tetrafunktionellen Acrylatoligomeren, Tetraallylsilan, Tetravinylsilan, Tetrakis-(2-methacrytoxyalkoxy)sila- 
nen, 1 ,3,5,7-Tetravmyltetraalkylcyclotetrasiloxanen, hexafunktionellen Polyurethanacrylatoligomeren, Dipentaerythrol- 
h ex aac r yl at 

Die farbneutrale Verbindung ist vorteilhafterweise mit 1 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise mit 5 bis 1 5 Gew.-%, bezogen 
auf das Gesamtgewicht der zu vernetzenden Gesamtmischung, enthalten. 

Die Pigmente konnen in herk6mmliche Lacksysteme eingearbeitet werden, wozu die Pigmente in eine geeignete 
KorngroBe gemahlen und ggf. klassiert werden. 

Wird ein Kraftfahrzeug mit einem derartigen Lack bzw. einem Lacksystem lackiert, wird em gegenuber den ent- 
sprechenden Pigmenten ohne zusatzliche farbneutrale Verbindungen stark reduzierter Farbshift be. selbst hohen Em- 
brenntemperaturunterschieden beobachtet. So kann beispielsweise der AE Wert, der be. Lacken, die mit 
Farbpigmenten der eingangs genannten Art versehen werden, urn weit uber 70 % verringert werden, wenn man die 
Farben von lackierten Proben bei Einbrenn- bzw. Trockentemperaturen von Raumtemperatur und 130 °C vergleicht. 
Entsprechend ausgepragte Ergebnisse erhalt man, wenn man die Farben von lackierten Blechen bei Einbrenntempe- 
35 raturen von 80 °C und 130 °C vergleicht. Entsprechendes gilt fur die Ak Werte. 

Es versteht sich, daB die vorstehend genannten und nachstehend noch zu erlauternden Merkmale mcht nur in den 
angegebenen Korrtoinationen, sondern auch in anderen Kombinationen oder in All einstel lung einsetzbar sind, ohne 
den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand einiger ausgewahlter Ausfuhrungsbeispiele naher beschrieben und eriau- 
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A Darstellen von Flussigkristallmischunqen 

Es w.rd ein Polyorganosiloxan hergestellt, wie unter Beispiel 1, A: "Polyorganos.loxane mit acrylsaurigen Seiten- 
45 ketten" der DE 42 40 743 A1 beschrieben. Der Kern des Siloxanoligomers besteht aus einem Si-O-Achtr.ng, von dem 
im statischen Mrttel zwei Si-Atome eine methacrylsaurehaltige Seitenkette mit je einer endstandigen Doppelb.ndung 
tragen die beiden anderen Si-Atome des Achtringes sind je mit einem Benzoesaurecholesterinesterrest verknupft. 

Zur Herstellung einer roten Flussigkristallmischung werden 80 Gew.-% des zuvor beschriebenen Polyorganostlo- 
xans mit 20 Gew.-% Methacryloxybenzoesaure(4-ethyl-phenyl)ester vermischt (eine solche Mischung ist erharthch 
50 unter der Bezeichnung CC3767 von der Firma Wacker Chemie). 

Zur Herstellung einer blauen Russigkristallm.schung werden 70 Gew -% des zuvor beschriebenen Polyorganosilo- 
xans mit 30 Gew -% Methacrylsaurec hoi ester in ester vermischt (e.ne solche Mischung ist unter der Bezetchnung 
rr->Qia vnn dpr Frma Wackpr Chemip prhartlich) 
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B Herstelluno von Pigmenten, Lacken und lackierten Proben 
Veraleichsbeispiel 1 

Es wird eine Mischung von rotem Flussigkristall (CC3767) und blauem Flussigkristall (CC3939) im Gewichtsver- 
hartnis 60 : 40 hergestellt. Zu dieser Mischung werden 4 Gew.-% Photoinitiator Irgacure 907 (erhaltlich bei Ciba Mari- 
enburg GmbH, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholino-propanon-1) gegeben und gut durchmischt. 
AnschlieBend wird die Flussigkristallmischung bei 90°C auf eine Kunststoffolie gerakelt und bei 80°C mittels UV-Licht 
vernetzt. Der vernetzte Flussigkristall wird von der Folie abgetrennt und gemahlen. 

Nach dem Mahlen liegt der Flussigkristall als Pigment vor und wird in ein Bindemittelsystem der Firma Herberts 
(erhaltlich unter der Bezeichnung 58L 90057) emgearbeitet. Das Pigment wird mit 4 Gew -% zugegeben, gut dispergiert 
und anschlieBend mit Herberts MSB-Verdunnung 2 : 1 verdunnt. 

Der so erbaltene Lack mit den f lussigkristallinen Pigmenten wird mittels Tauchen auf schwarze Metallbleche appli- 
ziert, die anschlieBend noch mit einem BASF 2K-Klarlack uberschichtet werden. 

Die Proben (lackierte Bleche) werden anschlieBend wahrend einer Stunde getrocknet, und zwar jeweils bei unter- 
schiedlichen Trockungstemperaturen, namlich bei Raumtemperatur, 80°C, 100°C und 130°C. 

AnschlieBend wird an jeder Probe mittels emes FarbmeBgerates "Colorview" von Byk-Gardner das Reflexionsma- 
xima im Bereich zwischen 380 und 760 nm bestimmt (MeBgeometrie 45° bzw.0°). 

Es wurde die Differenz (Aa) der Maxima der Proben gebildet. die bei Raumtemperatur und bei 130°C getrocknet 
wurden, sowie die Differenz derjenigen Proben gebildet, die bei 80°C und 130°C getrocknet wurden 

Ferner wurden aut aiesem t-arometjgerai aie ernsptetriwriuen ^ wene \\ aiuawoia..y ..a^.. ~._/ ■ 

bestimmt. 

Ausfuhrunasbeispiel 1 

Es wird eine Mischung von rotem Flussigkristall CC3767 und blauem Flussigkristall CC3939 wie zuvor unter Ver- 
gleichsbeispiel 1 beschrieben im Verhaltnis von 60 : 40 hergestellt und 4 Gew.-% Photoinitiator Irgacure 907 hinzuge- 
geben. 

Zusatzlich wird dieser Mischung 5 Gew.-% einer Mischung aus Pentaerythroltri- und -tetraacrylat (vertneben von 
der Firma UCB unter der Bezeichnung PETIA) sowie 5 Gew-% eines tetrafunktionellen Acrylatoligomeren (vertrieben 
von der Firma UCB unter der Bezeichnung EBECRYL 40) hinzugegeben und gut durchmischt. AnschlieBend wird die 
Mischung wie zuvor beschrieben auf einer Folie gerakelt, zu einem Lack verarbeitet und auf schwarze Bleche appliziert, 
die entsprechend bei Raumtemperatur, 80°C, 100*C und 130°C getrocknet wurden. Auch von diesen Proben wurden 
entsprechende AX und AE Werte bestimmt. 

Veraleichsbeispiel 2 

Es wird eine Mischung von rotem Flussigkristall CC3767 und blauem Flussigkristall CC3939, wie unter Vergleichs- 
beispiel 1 beschrieben, jedoch im Verhaltnis 80 : 20 hergestellt. Zu dieser Mischung werden 4 Gew.-% Photoinitiator 
Irgacure 907 gegeben. 

AnschlieBend wird gleich wie bei Vergleichsbei spiel 2 verfahren, also die aa und AE Werte der zu vergleichenden 
Proben (RT-130°C, 80°C-130°C) bestimmt. 

Ausfuhrunasbeispiel 2 

Es wird die unter Vergleichsbeispiel 2 beschriebene 80 : 20 Mischung von CC3767 und CC3939 mit dem Photoin- 
itiator Irgacure 907 hergestellt. 

Ferner wird zu dieser Mischung 5 Gew.-% einer Mischung aus Pentaerythroltri- und tetraacrylat (vertrieben von der 
Firma UCB unter der Bezeichnung PETIA) und 5 Gew. -% emes hexafunktionellen Polyurethanacrylatoligomeren (ver- 
trieben von der Firma UCB unter der Bezeichnung EBECRYL 5129, Molekulargewicht 2000) gegeben und durch- 
mischt Diese Mischung wird wie unter Ausfuhrungsbeispiel 1 beschrieben verarbeitet und bei den zu vergleichenden 
Proben werden die AE bzw Aa Werte bestimmt 
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Die Ergebnisse sind in der nachfoigenden Tabelle zusammengestellt. 
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AusfiihrunasbeisDiel 2: 
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RT-130°C = Differenz des MeBwertes emer Probe, die bei Raumtemperatur getrocknet wurde zu 


dem MeBwert einer Probe, die bet 130°C getrocknet wurde. 

80°C-130°C = Differenz des MeGwertes einer Probe, die bei 80°C getrocknet wurde zu dem MeBwert 


einer Probe, die bei 130°C getrocknet wurde. 
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Aus der TABELLE ist ersichtlich, daB bei den Ausfuhrungsbeispielen. bei denen gegenuber den Vergleichsbeispie- 
len beim Vernetzen zusatzliche, zumindest zwei vernetzbare Doppelbindungen errthaltende farbneutrale Verbmdungen 
vorhanden sind, wesentlich geringere AE bzw. AX Werte erhalten werden. d.h. durch diese Zusatze s.nd die P.gmente 
bezuglich erhohter Temperaturen wesentlich farbhaltiger. 

AuBerdem kann bei einem Vergleich der Ergebnisse von Ausfuhrungsbeispiel 1 nut denen von Ausfuhrungsbei- 
spiel 2 festgestellt werden, daB bei hoherer Funktionalitat der zugesetzten farbneutralen Verbindungen geringere AE 
bzw. Ak Werte erhalten werden. Daraus ist zu schlieBen, daB eine hohere Funktionalitat eine starkere Herabsetzung 
des Farbshifts bei erhohten Temperaturen bewirkt. 

Patentanspruche 

1 Pigment mil vom Betrachtungswinkel abhangiger Farbigkeit, erhalten durch dreidimensionales Vernetzen von ori- 
entierten Substanzenflussigkristalliner Struktur mit chiraler Phase, dadurch gekennzeichnet. daB das Vernetzen in 
Gegenwart von zumindest einer weiteren, zumindest zwei vernetzbare Doppelbindungen enthaltenden, farbneu- 
tralen Verbindung durchgefuhrt worden ist. 

2. Pigment nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die farbneutrale Verbindung mehr als dre. vernetzbare 
Doppelbindungen aufweist. 

3. Pigment nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die farbneutrale Verbindung Doppelbindungen 
vom Acrylat-. Methacrylat-, Vinyl-, Allyltyp aufweist. 

a Pinmpnt nach p,n P m <1pr AnsnmchP 1 his 3 dadurch gekennzeichnet daB farbneutrale Verbindungen ausgewahlt 



Pigment nacn ememder Ansprucne '< D-s 4. aaaucn gene'irueiUitiei. u,. far&neuraie vsromaungen ausgewarv: 
aus der Gruppe bestehend aus 1 6-Hexandioldiacrylat, Divinylbenzol, Tnvinylalkoxysilanen. trifunktionellen Polyu- 
rethanacrylatoligomeren, Mischungen aus Pentaerythroltri- und -tetraacrylaten, tetrafunktionellen Acrylatoligome- 
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ren, Tetraallylsilan, Tetravinylsilan, Tetrakis (2-methacryloxyalkoxy)silanen, 1 ,3,5,7-Tetravinyltetraalkylcydo- 
tetrasiloxanen, hexafunktionellen Polyurethanacrylatoligomeren, Dipentaerythrolhexaacrytat, enthalten sind. 

6 Pigment nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, da(3 die tarbneutrale Verbindung mil 1 bis 20 
Gew.-%, vorzugsweise mit 5 bis 15 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der zu vernetzenden Gesamtmi- 
schung enthalten ist. 

7. Lack, dadurch gekennzeichnet. daG er ein Pigment nach einem der Anspruche 1 bis 6 enthalt 

8. Kraftfahrzeug, lackiert mit einem Lack nach Anspruch 7. 

9. Vertahren zum Herstellen eines Pigments mit vom Betrachtungswmkel abhangiger Farbigkert, bei dem orientierte 
Substanzenflussigkristalliner Struktur mit chiraler Phase dreidimensional vernetzt werden, dadurch gekennzeich- 
net, daf3 den Substanzen vor dem Vernetzen zumindest eine weitere, zumindest zwei vernetzbare Doppelbmdun- 
gen enthaltende, tarbneutrale Verbindung zugemischt wird 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daG die tarbneutrale Verbindung vor dem Orientieren zuge- 
mischt wird. 

11 . Vertahren nach Anspruch 9 Oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB die tarbneutrale Verbindung mit 1 bis 20 Gew- 
%, vorzugsweise mit 5 bis 1 5 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der zu vernetzendsn Gcoarrrt mice hung 
zugemischt wird. 



(19) 



J 




(12) 



Europaisches Patentamt 
European Patent Office 

Off ice europeen des brevets (11) EP 0 724 005 A3 

EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 



(88) Verotfentlichungstag A3: 

11.09.1996 Patentblatt 1996/37 

(43) VerGffentlichungstag A2: 

31.07.1996 Patentblatt 1996/31 

(21) Anmeldenummer: 95120314.0 

(22) Anmeldetag: 21.12.1995 



(84) Benannte Vertragsstaaten: 
ES FRGBITSE 

(30) Prioritat: 26.01.1995 DE 19502413 

(71) Anmelder: DAIMLER-BENZ 
AKTIENGESELLSCHAFT 
D-70567 Stuttgart (DE) 



(51) int. Ci 6 : C09K 19/00, C09K 19/40, 
C09D5/36, C09B 67/20, 
C09K 19/54 



(72) Erfinder: 

• Dannenhauer, Fritz, Dr. 
D-79686 Hasel (DE) 

• Holdik, Karl, Dr. 

• Mezger, Fritz, Dr. 
D-89079 Ulm (DE) 



(54) Pigment mit vom Betrachungswinkel abhangiger Farbigkeit, dessen Herstellung sowie 
Verwendung in einem Lack, insbesondere fur Kraftfahrzeuge 

(57) Die Erfindung betrifft ein Pigment mit vom 
Betrachtungswinkel abhangiger Farbigkeit, das durch 
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X.P 



X.P 



DE-A-42 40 743 (CONSORTIUM FUR 

ELEKTROCHEMISCHE INDUSTRIE GMBH) 

* Spalte 1, Zeile 62 - Spalte 3, Zeile 14 



1-4,7-9 



* Spalte 4, Zeile 40 
Anspruche 1-7 * 



Spalte 5, Zeile 38; 



C09K19/00 

C09K19/40 

C09D5/36 

C09B67/20 

C09K19/54 



W0-A-95 29962 (HERBERTS GESELLSCHAFT) 

* Seite 2, Zeile 7 - Zeile 35 * 

* Seite 6, Zeile 20 - Seite 7, Zeile 20 * 

* Seite 9, Zeile 11 - Zeile 17 * 

* Anspruche 1-4,9; Beispiele 5-8 * 

WO-A-95 29961 (HERBERTS GESELLSCHAFT) 

* Anspruche 1-4,6,14; Beispiele 6-8 * 

* Seite 2, Zeile 11 - Zeile 37 * 

* Seite 6, Zeile 36 - Seite 7, Zeile 10 * 

* Seite 7, Zeile 30 - Seite 8, Zeile 20 * 

DE-A-44 18 075 (DAIMLER-BENZ) 

* Seite 3, Zeile 29 - Zeile 60 * 

* Seite 5, Zeile 43 - Zeile 49 * 



1-4,7-9 



1-4,7-9 



1-4,7-9 
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